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Presensitized lithographic printing plates contain a layer of a 
photosensitive p- amino -benzene diazonium salt (I) substd. on the N atom 
of the amigo gp. by a 7-22 C alkyl or alkylcarbonyl gp. Plates have 
good sensitivity and after exposure the unexposed portions are easily 
washed off to leave a ready to use printing plate with hydrophilic 
areas and lipophilic ink receptive areas. Pref. (I) has the formula 
where Rl = H or 1-4C alkyl R2 and R3 =. H, 1-4C alkyl, l-4c alkoxy, 
halogen, -N3 -COOH, -S03H -N02, or -N+ = N X-, or R2 and R3 together 
form a condensed ring which is opt. substd. by one or two of the above 
gps., Y = -CH2- or -CO-, n = 5-20 and X- = an anion. 
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Lappresente iwention due i U collaboration de Monsieur Georges, Achille, 
•IHUPOI, et Mademoiselle Sliaone, #eannlne, KEMPES et rteUs^e dans les services 
de la Demandereseest relative I une placpie prIsensibllisSe conprenant une 
couche d'rnie composition diazol^ue otile, en particulier, pour former une plan- 

5 Che d'l»«.resslon lithograpM4«e et i un proclde qui utilise cette plaque prfi- 
scnsibilisle pour preparer une planche d'ifapression lithographique. 

On connait les proc6d4s diazotypiques qui utilisent des con^wsSs diasolques 
qoi sont d6coBipos6s sous I'action de la Inmlfere, en partiwilier la limlhre ultra- 
violette. Apres exposition' suivant uie image d'on prodnit pho.tosensU)le caapr^- 

10 natit une couche d»une coi^sltion dlasolque, on fait ensuite reagir le cotqws* 
dia«>I«iae des plages non exposles 3*r un copulant ou coupleur de la classe des 
pb4nols ou des aaines aromtiqaea pour foitaer un colorant ^^^^^^^^ 
sur ua support absorbant, tel qu»un support de papier sans nS^^ifU co»e 
dgcrlt, par exe^le dans I'ouvragp de h. P. CUJBC "ta technique Photogra^ive" 
15 6e edition, page 578 k 580. On utilise habitifellement des sels de diasonina 
correspondant, par ezeople, a la fonule suivante : 




Ott R represente un ataae d'kydrogene ou un radical alcoyle inferieur habitual- 
lesent dc 1 i 4 atom^s de carboue et X represente un anion. U noyau bcn- 
zenlqoe du sal de diazonlum pent ttre substitue par des radicaux varies. 

20 On connatt aussi des paplers pour diazotypie qoi contienncnt des sels de 

diazonlm qui donnent des images de colorant aaoique par couplagc avec des co- 
pulants usuels tels que des pbe»ols, sels de diazoniijm dont I'atKoe d»a«ote do 
groupe amino est substitue par des radicatuc alcoyle dont la longueuc de la 
cfaaine peut atteindre IS atones de carbone» conae decrit au brevet fran^ais 

25 1 398 576. 

D*autre part^on a deja propose de nombreux composes diazolques comne con^sefr 
photosensxbles en photolithographic. M peut utiliser une couche d'un compose 
diazolque applique sur un support lithographique conme decrit, par exemple, au 
brevet des Etats-Unis d'Amerique 1 208 849. 
30 Apres exposition a un negatii^ le xoi^ose diazolque des plages exposees a 

la luniere est decoi^ose et rendu insoluble. On depouille ensuite les plages non 
exposees et on obtient une planche d'impression lithographique qui porte une 
image positive lipophile qui acceptc I'encre. 

Le cos^ose diazoI<pie peut Stre un compose non polymere et Stre applique sous 
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U forme d'une solution qui ne contient pas de liant organique comae decrit, 
par exemple, au breVet des Etats-Unis d'Ancriquc 3 208 849. Cependant le 
composg diazotque non polymere est habituellment appliqu€ sur un support 
lithographique en presence d'un liant organique corane decrit, par exe«pie aux 
5 brevets fran^ais 1 560 718 et 2 111 192. On connalt aussi des composHs diazolques 
polym^res, ou r^sines diazolques qui sont utilisees comme composes photosensi- 
bles pour plaques presensibilisees, resines diazolques dans lesquelles les 
groupes diazolques sont fix^s sur des chalnes de polymeres, par exemple les 
polycondensats formes par reaction d'un sel de diph^nyl-aDiinc-4-diazonlum' sur 
10 le formald&ydc, en presence d'acide sulfurique ou phofephorique concentre, 
conme decrit, par exemple, au brevet franqals 1 051 461. 

Les composes diazolques non polymeres utilises comme composes photo sensibles 
en photolithographie dans la technique antlrieure sont des composes qui peuvent 
contenir des substituants aliphatiques flE&, soit sur les noyaux aromatiqucs 
15 soit sur I'atOBe.d' azote du groupe amino, substituants aliphatiques qui sont des 
radicaux alcoyle inf^ricure contenant habituellement 1 i 4 atomes de carbonc. 

On connalt, d« autre part, des flkis de diazonium non polymeres portant des 
substituants a llongue chatne sur l»atome d' azote du groupe amino fixe sur le 
noyau benz^nique du sel de diazonium, comme decrit au brevet allcnand 188 909. 
20 Ces sels de diazonium a longue chatne reaglssent ensuite sur des copolants, tels 
que des napht^ls pour former des colorants azOlques utiles comme colorants pour 
textiles. Cependant le brevet allemand 188 909 ne mentionne pas que les sels de 
diazonium a longue chalne peuvent fctre utilises comme composes photosensibles - 
pour preparer des plaques presensibilisees utiles, apres exposition dt depouil- 
25 lement,pour former des pliinches d» impression lithographique. 
La presente invention a .notanraent pour buts : 

- une plaque presensibilisee par une composition diazolque dont le co«pose 
photosensiblc de la classe des sels de diazonium comprend un substitoant 
aliphatique a longue chalne, plaque presensibilisee qui, apr«s exposition 
30 suivant une iwage negative et depouil lament, fournit une plknche d'impres- 

slon lithographioue portant uiie image positive de reserve particulierement 
hydrophobe et acceptant I'encre grasse d'imprimerie, gr^ce au substituant 
aliphafeique a longue chalne dans la molecule du sel de diazonium photo- 
. sensible. 

35 - un precede qui utilise cette plaque presensibilisee pour preparer une 

planche d' impression lithographiquer 
La plaque presensibilisee suivant I'invention utile, apres exposition sui- 
vant une image et depouillement, pour former une planche d»impression lithogra- 
phique, plaque presensibilisee qui comprend un support sur Icquel est appliqu^e 
40 une couche d'un sel de diazonium photosensible, est caract.erisee en ce qu'elle 
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comprend utie couche d'un sel de dlazoniun qui est un sel de para-anlnobenzine- 
dlaBonium substitui sur l*atoine d*azote du groupe anino par un radical choisi 
dans le groupe constltui par les radicaux alkyle et alkylcarbonyle contenant de 
7 a 22 atomes de carbone* 

Suivant un mode particulier de realisation, le sel de diazonium correspond 
a la fomule generiH suivant^e : 

CH,4CH^)^.Y-N 
3 z n I 

R 

represente un atome d'hydrogene ou un radical alkyle inferieur de 1 a 4 
atomes de carbone tel que le radical methyle, ethyle, propyle ou butyle, etc, 
et rcpresentent chacun un atome d'hydrogene, ,un radical alkyle infe- 
rieur de 1 a 4 atomes de carbone tel que le radical methyle, Ethyle, propyle, 
butyle, etc ; un radical alcoxy inferieur de 1 a 4 atomes de carbone tel que le 
radical m^tboxy, ethoxy, propoxy, butyxy, etc, un radical balogeno tel que 
chloro, b««o, fluoro, etc, un groiiperaent azide -N^, un radical carboxyle -COOH, 
sul^ -SO^H, un radical nitro ou un deuxieme groupe diazonium, ou bien 

R^ ct R^, consideres ensemble avec le radical benz^nique auquel ile sont 
fixes, rcprlsentent les atomes de carbone et d*hydrogene n^cessaires pour former 
un groupe i cycles condenses, tel qu»un ggoupe naphtyle, eventuellement substi- 
tue par un ou plas^urs radicaux tels qu'indiques ci-dessus, 
Y represente un groupe methylene -CH^- ou carbonyle -CO- 
n represente un nombre entier de 5 a 20, avantageusement un nombre entier 
de 10 a 16, ct, 

X® represenfe un anion utilise habitual lement dans les sels de diazoniun tel 
que I'anion chlorure, bromure,perchlorate, fluoborate, chlorozincate, etc. 

On pent preparer les sels de diazonium utiles pour I'obtention des plaques 
presensibilisees suivant I'invcntion, en particulier les sels de diaconixmi 
correspondant a la formule gen£rale precedente, en operant par des provides 
varies, Suivant un mode de realisation, on pent, par exemple, utiliser un 
precede tel que d^crit au brevet allemand 188 909 precite. Par exemple, on pent 
faire r^agir un adide gras R-COOH dont la chalne aliphatique R comprend un 
nombre d* atomes de cartone compris entre 6 et 20 aW une amine aromatique telle 
que I'aniline, I'cc-naphtyl- amine ou la f-naphtyl amine pour former I'anilide ou 
le naphtylanide correspondant. 

On nitre ensuite par I'acide nitrique pour former par exemple le para-nitro- 
anllide. On reduit ensuite la function nitro en fonction anine et on obtient le 
para-tfnino-anilide que l*on peut diazoter de la manilrccusuelle pour obtenir le 
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aiSnitim correspondant* 

Suivant un autre mode de realisation, on fait reagir la para-ph^nylene- 
diamine sur un acide gras tel que precedenment decrit pour former la para-N- 
alcoyl amino aniline que I'on transforme ensulte en sel de diazonium par la 
5 methode usuelle. 

Ces sels de diazonium presentent des proprictes appr^ci^es pour la pr^ara- 
tion de plaques prIsensibilisSes utiles pour preparer des planches d'impression 
llthographique suivant 1 •invention. lis sont en effet solubles dans I'eau, ou 
bien ils peuvent fetre facilement disperses dans I'eau, propriety qui est par- 
10 ticulieremcnt interessantc pour depouiller les plages non expos4es« lis sont, 
en outre, facilenent solubles dans les solvants organiques hydrophiles tels que 
les alcools inferieurs comme I'alcool ^thylique, I'alcool isopropylique, etc, 
les cetones inferieures telles que I'acetone, la methyl ethyl cet one, etc, D'autre 
pan;, par exposition a la lumiere, ils donnent des images hydrophobes et oleophi^e 
15 les qui acceptent I'encre grasse d'imprimerie gr^ce au substituant aliphatique 
a longue chatne qutlls contiennent. 

Pour preparer les plaques presensibilis^es suivant 1» invention, on applique 
sur un support, qui sera defini ci-apres, une solution d*un sel de diazonium 
dans un solvent comme precedemment decrit, a une concentration qui peut verier 
20 considerablement mais qui est habituellement comprise entre 1/100 000 et 5/lOO 
en masse, avantageusement a une concentration d 'environ 1/10 000 a 1/100 en 
masse, de maniere a obtenir une couche mince de sel de diazonium appliquSe sur 
le support. II n'est pas necessaire d'utiliser un liant polymere pour dissoudre 
ou disperser le sel de diazonium. 
25 On peut utiliser n'iroporte quel support lithographique usuel pour preparer 

les plaques presensibilis^es suivant 1* invention. On peut par exemple utiliser 
des supports metalliques tels que des supports de zinc ou d'aluminium, des 
supports de papier ou des supports de ttatiere plastique. 

On traite habituellement les supports metalliques,. avant l^cnduction de la 
30 solution du sel de diazonium, pour modifier l*etat de surface du metal, en 

particulier pour rendre hydrophilc la surface du metal et pour accroltre 1 'ad- 
herence du sel de diazonium a la surface metal lique. 

On peut faire subir aux supports metalliques un traitement mecanique, par 
exemple^ on peut donner un aspect grene aux supports d' aluminium poll au moyen 
35 de machine de grenage ou de brosses d'addr. Ce traitement mecanique est souvent 
insufflsant pour obtenir une adherence satisfalsante du sel de diazonium sur le 
metal. Dans ce cas, on peut traiter les supports d'alimiinium par des procedes 
chimiques tels que les procedes de silicatition ou de phosphatation, etc, ou 
par des prpcedes elect rolytiques tels que les procedes d'oxydation anodique ou 
40 par des comblnaisons de ces procedes. 
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Le proced4 de silicatation conslste, par exemplc, apres nettoyage de la 
surface du support d'altaniniuni par unc solution basique, puis ^ventuellement 
par une solution d'acide nitrique, a traiter la surface d'aluminium par une 
solution aqueuse d»un silicate alcalin afin de revfetir la surface d'aluminium 
5 par une mince couche de silicate alcalin. 

On peut aussi utlllser des supports Uthographiques en papier, par exeniple, 
des supports de papier cnduit d'une couche d^une dispersion d'une charge min^ 
rale telle que le sulfate de barym dans un liant colloidal tel que 1« guidon, 
la caseine, I'algiBate de zinc, la carboxymethyl cellulose, etc, des supports de 
10 papier enduit d'une couche de liant filmogene oleophile, tel que decrit au 

brevet fran^ais 1 298 710. ou bien des supports de papier reconvert d'une couche 
de silicate d'cthyle hydrplyse puis d'une couche d'un coiq>osc alcalin tel que 
I'hydroxyde de sodium, la surface du papier itsnt ainsi rendue hydrophobe, co^ 
we decrit au brevet des Etats-Unis d'Ai&rique 3 063 639. On peut aussi utillser 
15 des supports de papier, eventuellement enduit d»un polymere tel que le polyethy- 
lene, sur Icsquels on applique une couche hydrophile qui coaprend du polyalcool 
vlnyllque et de l»ortho silicate de tetiaethyle hydrolys^ comne decrit I la de-ande 
de brevet franqais 73 32 716 ou bien la couche hydrophile coaprend Ses particules 
de silice collotdale et de I'orthosilicate de tetralthyle hydrolyse disperse 
20 dans de l»atcool polyvinyllque comme decrit a la demande de brevet franqais 
73 00 184. 

On peut aussi utiliser, pour preparer les plaques presensibilis^es suivtfrt: 
l»invention, des supports lithogr^hlques en aatiere plastique, par excaiple 
des feuilles d« acetate de cellulose ou iAm polyester, tel que le polyterephta- 

25 late d^ ethyl eneglycol, ^ventucllemcnt substratles par une couche qui aaeliore 
1 'adherence de l«l«ge formce par eiqjosition et depouillement, image acceptant 
I'encre d' iapression, cette couche de substratum pouvant &tre une couche de 
gelatine ou d»un polymere synthetique tel qu"un polymere de chlorure de viny- 
lidene, de formal ou de butyralvinylique, etc. 

30 Pour preparer les pUqqes pr^sensibilisees sulvant 1' invention, on applique 

la solution de sel de diazonium sur le support lithographique en utilisant 
n»iiq)orte quel proc^£ de couchage usual, par exemple au trempe, a la raclette, 
par couchage a la tr&aie, etc. 

On peut appliqu?r la couche de sel de diazonium sur le support lithographi- 

35 que sous des ^paisseurs varices, par exemple soiks une epaisseur comprise entre 
1 p et 100 |i, avantageuseoent sous une Epaisseur d 'environ 5 ji a 20 p, mcsoric 
a l*etat sec. 

Apres exposition a la lumiere de la plaque presensibilisee, le sel de 
diazoniiHB des plages expos^es est detruit avec liberation d' azote et formation 
40 d'un coii5)Ose organique hydrophobe et oleophile, qui repousse I'eau et acceptc 
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l»encre. On lave ensuite a I'eau les plages non expos les dans lesquelles le 
sel de diazonium est dissous ou disperse par I'eau de lavage. La durle du 
lavage peut varicr considerablement suivabt le sel de diazonium utilise, mais 
il suf f it habituellement de laver la plaque presensibilisee exposee, pendant 
5 une duree comprise entre 10 s et 3 mn, 

Apres lavage de la plaque presensibilisee exposee, la planche lithographi- 
que comprend des plages hydrophiles qui acceptent I'eau et des plages oleophi- 
les qui acceptent I'encre. 

Les exemples suivants illustrent 1 'invention. 
10 EXEMPLE 1 : 

Pla que prisensibilisee a» chloro zincate de para-stlar ovlaminobenzfenediazo- 
nium. 

Preparation du sel de diazonium : 

On chauffc a 2000C, sous atmosphere d' azote, pendant 20 ran, un melange 
15 Iquimollculairc, fincment broyi, d'acide stiarique et de para-phlnylene-diaminc. 
Apres refroidissement, on broye le produit obtenu et on le cristalUse deux 
fois dans I'alcool £thylique. On obtient des aiguilles blanches de para-N- 
st earoy 1 amino ani I ine • 

On dissout 2 g de ce compose dans un melange de solvants constitui par 20 ml 
20 d^acidc acStlquc et 20 ml de chloroforme. On ajoute 1 ml d'acide chlorhydrique 
concentrl. Le chlorhydrate de I'anine pricipite sous forme d'une p^te que I'on 
refroidit S une temperature inflrieure a lO't.On ajoute ensuite 1 g de nitrite 
de sodium et le pr£cipite se dissout. On ajoute alors une solution de chlorure 
de zinc et on obtient un precipiti de chlorozincate de p-.stearoylaminobenzene- 
25 diazonium, sous la forme d'une poudre beige. 
Preparation de la plaque presensibilisee ; 

On prepare une solution du sel de diazonium precldemment dicrit dans 1' ace- 
tone S la concentration de 0,5 g par litre, puis on applique la solution sur 
une feuille d'aluminlum anodisee puis traitee par une solution de silicate de 
30 sodium. Aprls Evaporation du solvant, la couche de sel de diazonium de la 
plaque presensibilisee presente une epaisseur d'environ 5 y. 
Preparation de la planche d^impression : 

On expose une plaque presensibilisee, a travers un nigatif au trait, a la 
lumiere emise par une batterie de 8 tubes a vapeurs de mercure de 16 V chacun, 
35 disposee a 15 cm de la plaque, pendant 5 mn. On depouille ensuite les plages 
non exposees par lavage a I'eau pendant quelques secondes. 

La planche lithographique alnsi obtenue est prftte a I'emploi sur une presse 
lithographique, Utilisee sur une presse offset, cette planche lithographique 
pcrmet de faire plusieurs milliers de tirages de bonne qualite. 
40 EXEMPLE 2 : 
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Plaque presenslblltsee au chlorozincate de para-lauroylaainobenzenediazonluia 
Preparation du sel de diazonlM s 

On reproduit le mode opSratoire dicrit a Vexeaple 1 pour pr^arer la M- 
stlaroylaninoaniline, mats on remplace I'acide stearique utilise I l'cxeiiq>le 1 
par l*acide laurique. On obtient ainsl la para-N-lauroylanino aniline (ou N- 
.lauroyl-p -phenyl ene diaaine). 

On diazote ensuite le compose precedent en operant de la maniere suivante : 

On dissout a chaud 3,8 g de para-N-lauroylaaino aniline dans 100 ml d'acide 
ac^tique puis on ajoute 2 ml d'acide chlorhydrique concentre. On refroidit 
ensuite a une temperature inferieure a 10**C et le chlorhydrate de l"anine 
pr^cipite. On ajoute alors, en agitant fortement, une solution contenant 2 g de 
nitrite de sodium dans 20 ml d'cau. Le precipite se dissout et on filtre 
I'amine qui n»aurait pas reagi. On refroidit la solution a une temperature 
inferieure a 10°C et on maintient cettc temperature pendant 30 mn, puis on 
ajoute une solution de 3,5 g de chlorure de zinc dans 50 ml d'eau et il se 
forme un precipite blanc de chlorozincate de para-N-lauroylaninobenzenediazo- 
nium, soluble dans I'eau et les solvants usuels. 

Preparation de la plaque presenslblltsee et de la planche d< Impression : 
On opere conme a I'exemple 1, mais on remplace 1' acetone par I'alcool 
ethyllque pour preparer la solution de sel de diazonium, et les resultats 
obtenus sont semblables h. ceux qui sont d^crits k cet exesi^le* 
EXEaiPLE 3 : 

Plaque presensibilis^e an chlorozincate de 3-carboxy"4-stearoyl-aninobenzeng. 
diazoniim : 

Preparation du sel de dlazonlum : 

On dissout 5,4 g d'acide 5-nitro-2-aninobenzolque dans 50 ml de pyridine, 
puis on ajoute 8,8 g de chlorure de stearoyle* On chauffe a reflux pendant 24 h, 
puis on verse la solution dans I'eau. On obtient un precipite que I'on filtre. 

On dissout le precipite dans I'alcool ethyllque puis on le precipite a 
nouveau par de I'eau acidulee et enfin on le recristallise dans un melange 
hydroalcoolique. On obtient ainsi I'acide 5-nitro-2-N-stearoy.laDinobenzolque 
(Tf = 140*'C). — 
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Analyse C % N % 

Valeur thcorlque : .66,94 6,25 

Valeur trouvee : 67,2 6,02 

On reduit ensuite le derive nitre en amine en operant de la maniere suivante: 
5 On prepare un melange reducteur en ajoutant a AO ml d»acide acetique et 

10 ml d'acide chlorhydrique, 30 g de fer en poudre. On chauffe cc maange a 
80*»C puis on ajoute goutte a goutte, en 30 mn, una solution contenant 8,5 g 
d'acide 5-nitro-2-N-stearoylaminobenzotque dans 100 ml d'acide acetique. On 
maintient 1* temp^tature de 80«C pendant 30 mn. On f iltre ensuite les boues 
10 ferriques puis on traite le filtrat par I'eau pour pr^cipiter le deriv4 mini. 
On recristallise alors le precipit^ dans un mdlange a volumes ^gaux de chloro- 
forme et d'acide acetique. On obtient ainsl dcs crlstaum beige clair d'acide 
J-anino-2-N-stearoylaBiinobenzolque (Tf - 180**C). 

Analyse C % H % N % 

15 Valeur th£orique : 71,77 10,04 6,69 

Valeur trouvee : 71,69 10,15 6,62 

On diazote ensuite le derive amine en opcraali de la maniere suivante : 
On dissout 2,1 g d'acide S-acnino-2-N-stearoylaminobenzolque dans un melange 
chauff^ comprenant 25 ml de chloroforme et 25 ml d'acide acetique. On refroidit 

20 la solution a 5<>C, ce qui provoque la formation d'un precipite finement cris- 
tallise, puis on ajoute, en agi t ant, success ivement, 1 ml d'acide chlorhydrique 
et une solution contenant 1 g de nitrite de sodium dans 10 ml d'cau. Le pre- 
cipite disparait- On maintient le melange a 0°C pendant 30 mn, puis on ajoute 
une solution de chlorure de zinc pour precipiter le chlorozincate de 3- carboxy- 

25 4-N-s t earoy 1 aminobenzenedi azonium. 

Preparation de la plague presensibilisee et de la planche d 'impression : 

On opere corrnne a I'exemple 1 et les tesultats obtenus sont analogues a ceux 
de I'exemple 1, c»est-a-dire qu'on obtient plusieurs milliers de tirages de 
bonne qualite a partir d'une planche lithographique preparee avec ce sel de 

30 diazoniura. 
EXEMPLE 4 ; 

Plaque presensibillfeee au chlorozincate de 3-carboxy-4-N-laur oylamino - 
benzene di azonium . 

On reproduit le mode operatoire de I'exemple 3, mais on remplace le chlorure 
35 de stearoyle par le chlorure de lauroyle pour preparer le sel de diazonium/ 

On obfcient, avec la planche lithographique preparee avec ce sel de diazonium 
plusieurs milliers de tirages de bonne qualite. 
EXEMPLE S : 

On reproduit les modes operatoires des exemples 1 a 4, mais on remplace les 
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supports d' aluminium utilises i ces exemples par des supports de papier sur 
lesquels on a appliqu4 une couche hydrophile qui comprend de la siUce 
collotdale et de I'orthosilicate de titraethyle hydrolyse, en dispersion dans 
du polyalcool vlnyllque, conae dicrit a la demande de brevet franqais 73 00184 
pr£clt4e. 

On obticnt ainsi des planches d'impression lithographique qui permettent, 
chacune, d'obtenir environ mllle tirages de bonne qualitl. 
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R EVEHDICATIONS 

- Plaque presensibllisee qui compretid un support lithograph! que sur lequel 
est appliquee una couche d'un sel de diazonium photosensible, caracterisee 
en ce que le sel de diazonium photosensible est un sel de para-aninobenzcao. 
diazonium substitue sur I'atome d« azote du groupe amino par un radical 
choisi dans le groupe constitu^ par les raditaux alkyle et alkylcarbonyle. 
et contenant de 7 a 22 atomes de carbane. 

- Plaque pr&ensibilisfc conformc a la revendication 1, caracterisee en ce 
que le sel de diazonium correspond a^la formule suivante : 



CH3.(CH,)^-Y-N 




R 

ou represente un atome d^hydrogene ou un radical alkyle 4e 1 a ^ atcaies 



de carbone, 

et representent chacun un atome d'hydrogene, un radical alkyle de 1 
a A atomes de carbone, un radical alcoxy de 1 a 4 atomes de carbo«e, un 
radical halogeno, un groupe azide -tSi^^m radical carU)xyle -COOH, sulfo 
-SO H, nitro -TO^j on un deuxieme groupe diazonium -H- N, J^^ ou bic«, 

R^ et R"^, consideres ensemble avec le radical benz^iilqiae aoqt^l ils sont 
fixes representent les atomes de carbone dt d'hydrogene necessaires po«r 
former un groupe a cycles condenses, evenduellement substitnc par un on 
deux radicaux tcls qu'lndiques ci-dessus, 
Y represente un groupe methylene -CH^- ou carbonyle -CO-, 
n represente un nombre entler de 5 i 20^ et 
re^jj^sente un anion, 

3 - Plaque presensibilisee conforrae a I'une quelconque des revendlcations 1 et 

2, caracterisee en ce que le sel de diazonium est choisi dans le groope 
constitue par les sels de para-st^aroylaminobenzenediazoniua, les sels de 
para-lauroylipninobenzenediazonium, les sels de a-carboxy-A-stearoylanixio- 
benzcne-diazonium, et les sels de 3-carboxy-4-laureylaninobeiEeBedia»oni\m- 

4 - Plaque presensibilisee confome a I'une quelconque des revewlications 1 a 

3, caracterisee en ce que 1' anion du sel. de diazonium est choisi dans le 
groupe constitue par les anions chlorure, bromure, fluoborate, perchlorate 
et chlorozincate. 

5 - Plaque presensibilisee conformc a I'une quelconque des revendications 1 I ^ 

caracterisee en ce que la couche de sel de diazonivm a une ^aisseur, mesu- 

ree a l»etat sec, d'environ 1 p a 100 p. 

6 - Plaque presensibilisee confoime a l»une quelconque des revendications 1 a 5, 
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caract^rlsSe en ce que le support llthographlque est cholsi dans le groupe 
constltuS par les' supports d^aluminlun anodlses puis trait£s par une 
solution de silicate de sodium et les supports de p^ier sur lequel on a 
applique une couche hydrophlle qui comprend de la silice colloldale ct de 
I'orthosilicate de tetraethyle hydrolyse, en dispersion dans du polyalcool 
vlnyllque. 

Plaque presensibilisee conforme a l*une quelconque des revendi cations 1 a 6, 
caracteris^e en ce que la couche de sel de diazonium photosensible a ^t^ 
appliquee sur le, support llthographlque, sous la forme d'une solution dans 
un solvant organi!k]ue volatil, en l*absence de tout liant polym^re filmogene. 
Procede qui utilise une plaque presensibilisee conforme a I'une quelconque 
des revendicatlons 1 a 7, pour preparer une planche d' impression lithogra-' 
phique, caracterise en ce qu'on expose la plaque presensibilisee suivant une 
image, le sel de diazonium des plages exposies etant ietruit par 1' exposi- 
tion avec formation, d'un compose organique hydrophobe, qui iaccepte I'encre 
grasse d»impr4merie, puis on elimine, par dissolution ou dispersion a 
I'eau, le sel de diazonium des plages non exposees* 

Procede conforme a la revendication 8, caracterise en ce qu'on lave a I'eau 
la plaque presensibilisee expo see, pendant une duree comprise entre 10 s et 
3 mn. 
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